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Рассмотрено применение соломистых отходов в качестве фракционированной соломистой подстилки на 
птицефабриках при напольном содержании птицы. Определены оптимальные параметры переработанного 
соломистого материала после обработки излучением СВЧ. Исследованы качественные изменения 
структурной поверхности соломы. 
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Введение. При получении зернового материала остается значительное количество соломистой 
массы, которую принято считать отходом сельскохозяйственного производства, не используемую 
в полном объеме. 

Один из способов утилизации соломистого вороха — использование его в животноводстве, 
птицеводстве в качестве подстилочного материала при технологии напольного содержания 
животных и птицы на глубокой подстилке. Согласно исследованиям, проведенным ВНИТИПом, 
соломистая подстилка должна удовлетворять ряду требований, основными из которых являются 
ограничения — гигроскопичность материала, наличие микробной среды, фракционный состав, 
процентное содержание сорных фракций [1]. На сегодняшний день используется либо подстилка 
из древесных опилок, которая является более дорогостоящей, либо обыкновенная измельченная 
солома, которая не соответствует заданным показателям качества по адсорбционным свойствам и 
по наличию микробной среды. 

Исследования гигроскопичности, влагоемкости материалов, а также их взаимосвязь со 

структурной поверхностью определена в ряде работ [2]. 
Постановка задачи. Цель исследований — определение изменения структурной поверхности 
соломистого материала, его свойств гигроскопичности в зависимости от электромагнитного 
воздействия на него волнами СВЧ. В дальнейшем это позволит получать соломистый материал с 
активной деформированной поверхностью, улучшенными адсорбционными свойствами и 
повышенной гигроскопичностью. 

На основе существующей методологии [3] нами был разработан метод исследования 
поверхности соломистой структуры на микро- и наноуровне пространственного разрешения с 
использованием сканирующей зондовой микроскопии, спектроскопии и литографии, что 
позволило комплексно оценить и диагностировать физические и механические характеристики не 
только соломистой структуры, но и сельскохозяйственных объектов различной природы и 
модификаций. 

В качестве исходного материала была использована солома озимой пшеницы 
«прикумчанка» урожая 2009 г. — выход соломистой фракции зерноуборочного комбайна «Клаас». 
Образцы исходного материала представляли собой обработанную солому длиной 50 мм и 
диаметром 2-3 ММ. 
В соответствии с методикой планирования эксперимента была разработана программа 
экспериментальных исследований [3]. Определено число повторностей опытов, обеспечивающих 
относительную случайную ошибку показателей. 

Исследуемые образцы соломы были обработаны электромагнитными волнами СВЧ с 
использованием установки для излучения сверхвысоких частот и с учетом собранной априорной 
информации. Установка обеспечивала генерацию импульсов — плоскополяризованного 
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электромагнитного излучения со следующими параметрами: частота излучения 2450 МГц, 
мощность в импульсе 1,49 МВт, длительность СВЧ импульса 60 с, частота следования импульсов 
375 Гц. Размещали СВЧ установку на открытой площадке, размеры которой исключали влияние 
отраженного от окружающих предметов СВЧ излучения на образцы. В установку помещали 
исследованные образцы. Герметичность установки гарантировала защиту от воздействия внешних 
факторов (в первую очередь, температуры и влажности). 

Обработанные образцы были исследованы на стандартизированном оборудовании, 
которое прошло сертифицированную поверку, и активно применялось как в учебной, так и 
научной деятельности. 

Первоначально образцы обработанного материала были исследованы на лабораторном 
микроскопе с увеличением в 20 раз. 





а) 


Рис. 1. Образцы соломистого материала: 
а — срез исходного материала; 6 — до обработки; в — после обработки 


Для более наглядного изучения образцы были помещены друг над другом (рис. 1, 6, в). 
Сверху — необработанная солома, а снизу — солома, прошедшая обработку в СВЧ установке. При 
визуальном сравнении двух образцов заметна разница в шероховатости наружной поверхности. 
Поверхность после обработки более шероховатая. 

Для глубокого изучения структуры было решено использовать оборудование, 
обеспечивающее процесс исследования как на микро-, так и на наноуровне. 

Для полученных образцов соломы была определена и адаптирована методика 
исследований на основе атомно-силового метода зондовой микроскопии. Устройством, 
обеспечивающим исследования, служил сканирующий зондовый микроскоп (СЗМ) МапоЕдисаког. С 
его помощью можно реализовывать различные методы измерений туннельной и 
«полуконтактной» атомно-силовой микроскопии при исследованиях в области физики и 
технологии микро- и наноструктур, материаловедения, катализа, физики и химии полимеров, 
трибологии, цитологии ит. п. [4]. 

Использование СЗМ позволяет визуализировать, диагностировать и модифицировать 
вещество с нанометровым уровнем пространственного разрешения. В основе сканирующей 
зондовой микроскопии и спектроскопии лежит взаимодействие между твердотельным зондом, 
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приближенным к объекту исследования на некоторое малое расстояние /, где /. — характерная 
длина затухания взаимодействия «зонд—объект». Образец соломы фиксируется, а игла 
перемещается по трем пространственным координатам: Х, У — в плоскости образца, 2 — по 
вертикальной плоскости (перпендикулярно плоскости Х—У). 

При проведении исследований нами были выделены размерные участки соломы 50х50, 
23х23, 12х12 мкм. В результате соответствующих исследований получены следующие результаты 
(рис. 2, 3). 

Из рис. 2 видно, что поверхность исходного соломистого материала представляет собой 
гладкую и относительно однородную поверхность по высоте, в то время как поверхность 
обработанного образца имеет «игольчатую», шероховатую поверхность и неоднородна по высоте. 

: 


о В 
а) 6) 


Рис. 2. 2-0 и 3-0 модель поверхности соломистого материала размером 50х50 мкм: 
а— исходного; 6 — обработанного 








На рис. 3 представлен участок соломы размером 23х23 мкм, где более приближенно видна 
однородность поверхности и ее относительная гладкость на необработанном материале, а 3-0 
модель показывает существенные качественные изменения на поверхности материала. Отчетливо 
видны неоднородные всплески по высоте. 
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Рис. 3. 2-0 и 3-0 модель поверхности соломистого материала размером 23х23 мкм: 
а — исходного; 6 — обработанного 


Нами была изучена поперечная поверхность исходных и обработанных образцов (рис. 4). На 
поперечном срезе необработанного материала видна пористая структура с перегородками капилляров, 
в то же время, после воздействия СВЧ волнами данные перегородки не наблюдаются, что 
свидетельствует об их разрушении вследствие нагрева материала волнами СВЧ. В результате чего 
поверхность — прошедшего СВЧ обработку, ыы «игольчатую» структуру. 


Рис. 4. 2-0 и 3-0 модель поперечной поверхности соломистого материала размером 12х12 мкм: 
а— исходного; 6 — обработанного 
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Нами проведен первоначальный математический анализ поверхности двух образцов на 
основе графического представления распределения высот по оси 02 и ОХ (рис. 5). 
Была установлена зависимость у = Кх) высоты от распределения поверхности и 
определены квадратичные функции распределения высот: 
У =—0,0119х? +1,3622х — 3,990 (сйбтатав 1 абадеав), 


у, =—0,004х? +0,425х+31,60 (1 Абаа1 омтае 1 аоабёае). 


5 РАНИТ 
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Рис. 5. Сводный график распределения высот обеих поверхностей соломистого материала размером 12х12 мкм: 
—А- — после обработки; -+- — до обработки 


При интегрировании заданных уравнений на участке 0—4 мкм 
4 4. 4 4 
[4х =-0,0119[ х?4&+1,3622 | хфк+3,990[ ах, 


[ук =—0,004 [| 2х + 0,425] хак + 31,60 [4 
была определена площадь поверхности контакта до обработки $5, = 26,25 мкм? и после обработки 
5, = 129,74 мкм". 

Полученные результаты свидетельствуют об увеличении поверхности материала за счет 
расширения капилляров вследствие микровзрывов. На основе этих данных была предложена 
гипотеза микровзрыва капиллярных соединений внутри материала в результате проникновения 
электромагнитных волн СВЧ сквозь структуру соломы и дестабилизации молекулы воды. 

Данное явление уже наблюдалось при обработке зерна волнами СВЧ в экспериментах, 
проводимых ВНИПТИМЭСХом (Зерноград) [2]. 

Преобразование энергии микроволн в тепло происходит непосредственно внутри 
материала, при этом глубина проникновения поля разрешенного диапазона (915 или 2400 МГц) на 
порядок выше, чем для инфракрасного излучения. В результате обеспечивается интенсивный 
фазовый переход капиллярной влаги в пар и, соответственно, резкий рост давления 
паровоздушной смеси внутри соломы. Когда давление перегретого пара превышает прочностные 
свойства материала, происходит своеобразный «взрыв», разламывающий поверхность. Наилучшие 
результаты достигаются при совмещении СВЧ нагрева с баротермической влаготепловой 
обработкой. Увеличение площади поверхности контакта соломистого материала с влажной средой 
существенно повышает гигроскопичность соломистой подстилки. 

Выводы. В результате экспериментальных исследований и после обработки экспериментальных 
данных получены следующие результаты и выводы. 

1. При воздействии на соломистый материал лучами СВЧ наблюдается изменение его 
структурной поверхности на микро- и наноуровне. 
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2. Выявлено, что площадь поверхности контакта увеличилась с параметра 5 = 26,25 мкм? 
до параметра 5, = 129,71 мкм?, что свидетельствует о появлении новых свойств соломистого 
материала. 
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гееагсй. 

АцПог оЁ 30 эсепиЯс ри ИсаНопз. 


Апаю!у А. Сщуауеу (1986), Шпдегдгадцае оЁ Ме Адиси ига! Масптегу апа Едиртепе 
Рера\йтепЕ, Боп З(ае Тесптса! УпмегзКу. Не дгадиаеа гот О$ТУ (2009). 

Везеагсй п\егеЁ5 — {есппоюдгса! мае иЧхаЧоп апа гесус!тд, деуеортепЕ апа аездп оЁ зу$етз 
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Ацог оЁ 1 эдепЫйс риуЫсайоп. 
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